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Abstract: 
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NOVELTY Polymer dispersions or solutions comprise at least one polymer phase containing one 
or more stabilizers for protecting organic materials against the damaging effects of light, heat 
and/or oxidation. 

DETAILED DESCRIPTION INDEPENDENT CLAIMS are also included for the following: 

(1) polymer preparations obtainable by removing the dispersion medium or solvent from the 
polymer dispersions or solutions; 

(2) production of the polymer dispersions or solutions by adding the stabilizer(s) to polymer 
dispersions or solutions not containing such stabilizer(s); 

(3) polymer films formed from the polymer dispersions or solutions or the polymer preparations; 

(4) coated articles obtainable using the polymer dispersions, solutions, preparations or films. 

USE The polymer dispersions or solutions are useful for protecting organic materials (especially 
pharmaceutical or cosmetic products, polymer dispersions, paints, lacquers or plastics) against the 
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damaging effects of light, heat and/or oxidation; as photoprotective agents in cosmetic 
preparations; as adhesives (e.g. for lamination) or adhesive additives; or as coatings or coating 
additives for protecting substrates against the damaging effects of light, heat and/or oxidation. 

ADVANTAGE The polymer dispersions or solutions, and preparations obtained from them by 
removing the dispersion medium or solvent, are easy to prepare under mild conditions and easy to 
incorporate into other products, e.g. plastics. 

pp; 20 DwgNo 0/0 

Technology Focus: 

TECHNOLOGY FOCUS - POLYMERS - Preferred Polymers: These are prepared by radical 
polymerization of one or more ethylenically unsaturated monomers, especially selected from 2-8C 
alkenes and their halides, 4-8C alkadienes and their halides, 3-8C alkenoic acids and their 1-20C 
alkyl esters, 1-20C alkyl vinyl ethers, vinyl 1-20C carboxylates, 8-20C vinylaromatic compounds, 
3-8C alkenonitriles, 3-8C alkenoamides, and vinylamines of formula R1R2C=CR3-NR4R5 (I): 

R1-R3=H or 1-8C alkyl in which 1-3 nonadjacent C atoms can be replaced by N, NH or 1-4C 
alkylimino and/or 1-3 nonadjacent CH2 groups can be replaced by CO; 

R4, R5=R1-R3, but not both H, or together form an (un)saturated 3-6C alkylene group in which 1- 
2 nonadjacent C atoms can be replaced by N, NH or 1-4C alkylimino and/or 1-2 nonadjacent CH2 
groups can be replaced by CO. 

ORGANIC CHEMISTRY - Preferred Stabilizers: These are selected from alkylated monophenols, 
alkylthiomethylphenols, optionally alkylated hydroquinones, tocopherols, hydroxy lated diphenyl 
thioethers, alkylidenebisphenols, O-, N- and S-benzyl compounds, aromatic hydroxybenzyl 
compounds, triazines, benzylphosphonates, acylaminophenols, beta-(3,5-di-t-butyl-4- 
hydroxyphenyl)propionic acid esters and amides, beta-(5-t-butyl-4-hydroxy-3-methylphenyl) 
propionate esters, beta-(3,5-dicyclohexyl-4-hydroxyphenyl)propionate esters, 3,5-di-t-butyl-4- 
hydroxyphenylacetate esters, ascorbic acid and its derivatives, amine-based antioxidants, 
phosphites, phosphonites, 2-(2-hydroxyphenyl)benzotriazoles, sulfur-containing radical 
scavengers, sulfur-containing antioxidants, 2-hydroxybenzophenones, optionally substituted 
benzoate esters, acrylates, hindered amines, oxamides and 2-(2-hydroxyphenyl)~l ) 3,5-triazines. 
Preferred Compositions: The dispersions or solutions are water-based. Preferred Process: The 
stabilizers are added to the dispersions or solutions at 15-95degreesC. 
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(54) Stabilisatoren enthaltende Polymerdispersionen Oder Polymerldsungen und daraus 
erhaltliche Polymerpraparationen 



(57) Die Erfindung betrifft Polymerdispersionen 
oder Polymeriosungen, enthaltend mindestens eine 
polymere Phase, welche einen oder mehrere Stabilisa- 
toren, geeignet zum Schutz von organischem Material 
gegen die schadigende Einwirkung von Licht, Hitze 
und/oder Oxidation, enthalten. 

Weiter betrifft die Erfindung die Herstellung von sol- 
chen Polymerdispersionen oder Polymerldsungen 
sowie Polymerpraparationen, welche dadurch erhaltlich 
sind, da(3 man das Dispersionsmittel oder Losungsmit- 
tel aus den erfindungsgemaBen Polymerdispersionen 
Oder Polymerldsungen entfernt. Ferner umfaBt die 
Erfindung die Verwendung erfindungsgemafcer Poly- 
merdispersionen oder Polymeriosungen oder Polymer- 
praparationen zum Schutz von organischem Material, 
von pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten, 
von Polymerdispersionen, Anstrichmitteln oder Lacken 
sowie von Kunststoffen gegen die schadigende Einwir- 
kung von Licht. Hitze und/oder Oxidation. Weiter betrifft 
die Erfindung die Verwendung von erfindungsgemdBen 
Polymerdispersionen oder Polymerpraparationen als 
Lichtschutzmittel in kosmetischen Praparationen, als 
Zusatz zu Kl bstoffen oder als Klebstoff, als Zusatz zu 
Kaschiermitteln oder als Kaschiermrttel, als Zusatz zu 
Haftvermittlern oder als Haftvermittler oder als Zusatz 
zu Beschichtungsmrtteln oder als Beschicfrtungsmittel, 
welche Substrate gegen die schadigende Einwirkung 
von Licht. Hitze und/oder Oxidation schutzen. Die Erfin- 
dung betrifft zudem Polymerfolien, welche durch Verfil- 
mung von erfindungsgemaBen Polymerdispersionen 



oder Polymerpraparationen erhaltlich sind sowie 
Gegenstande, welche unter Verwendung von 
erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder Poly- 
merldsungen, Polymerpraparationen oder Polymerfo- 
lien beschichtet wurden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft Polymerdispersionen Oder Polymerlosungen, enthaltend mindestens eine poiymere 
Phase, welche einen oder mehrere Stabilisatoren, geeignet zum Schutz von organischem Material gegen die schadi- 

5 gende Einwirkung von Licht, Hitze und/oder Oxidation, enthalten. 

[0002] Weiter betrifft die Erfindung die Herstellung von solchen Polymerdispersionen oder Polymerlosungen sowie 
Polyrnerpraparationen, welche dadurch erhaltlich sind, daB man das Disperstonsmittel oder Losungsmittel aus den 
erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder Polymerlosungen entfernt. Ferner umfaBt die Erfindung die Verwen- 
dung erfindungsgemaBer Polymerdispersionen oder Polymerlosungen oder Polyrnerpraparationen zum Schutz von 

10 organischem Material, von pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten, von Polymerdispersionen, Anstrichmit- 
teln oder Lacken sowie von Kunststoffen gegen die schadigende Einwirkung von Licht, Hitze und/oder Oxidation. Wel- 
ter betrifft die Erfindung die Verwendung von erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder Polyrnerpraparationen als 
Lichtschutzmittel in kosmetischen Praparationen, als Zusatz zu Klebstoffen oder als Klebstoff, als Zusatz zu Kaschier- 
mitteln oder als Kaschiermittel, als Zusatz zu Haftvermittlern oder als Haftvermittler oder als Zusatz zu Beschichtungs- 

15 mitteln oder als Beschichtungsmittel, welche Substrate gegen die schadigende Einwirkung von Ucht, Hitze und/oder 
Oxidation schutzen. Die Erfindung betrifft zudem Polymerfolien, welche durch Verfilmung von erfindungsgemaBen 
Polymerdispersionen oder Polyrnerpraparationen erhaltlich sind sowie Gegenstande, welche unter Verwendung von 
erfindungsgemaBen Polymerdispersionen, Polymerlosungen, Polyrnerpraparationen oder Polymerfolien beschichtet 
wurden. 

20 [0003] Zur Stabilisierung von organischem Material wie beispielsweise Kunststoffen oder Lacken gegen die schadi- 
gende Wirkung von Licht, Hitze und/oder Oxidation werden verschiedenste Stabilisatoren eingesetzt. Da diese Stoffe 
meist in geringen Mengen zugegeben werden und/oder eine fur die Dosierung schlecht geeignete Konsistenz besitzen, 
erfolgt deren Zugabe ublicherweise in Mischung mit einem Trager. Durch die Vermischung der Stabilisatoren mit einem 
solchen Trager wird dabei im wesentlichen zweierlei bewirkt: durch Einstellen eines geeigneten Mischungsverhaltnis- 

25 ses von Trager zu Stabilisatoren erhalt man in der Regel eine befriedigende Konsistenz und die fOr die spatere Dosie- 
rung zu verwendende Menge an (getragerten) Stabilisatoren wird erhoht, was der Dosierbarkeit entgegenkommt Meist 
ist die Konzentration an Stabilisatoren in solchen Mischungen hoher eingestellt als fur die spatere Verwendung benotigt 
wird. 

[0004] In der Kunststoffverarbeitung besteht der Trager ublicherweise aus demselben Kunststoff, welcher auch durch 
30 Zugabe einer entsprechend formulierten Stabilisator/Trager-Mischung stabilisiert werden soli. Eine solche Mischung 
aus Stabilisatoren und dem betreffenden Kunststoff wird als Masterbatch bezeichnet. 

[0005] Die Schrrft EP-A 0 805 178 beschreibt pulverformige Stabilisatoren, welche dadurch erhalten werden, daB 
man a-Tocopherol, gegebenenfalls in Mischung mit weiteren Additiven, auf Polyolefinen tragert. Dies erfolgt entweder 
durch Vermischen des a-Tocopherols (und gegebenenfalls weiteren Additiven) mit kommerziell erhaltlich em, porosem 
35 Polyolef inpulver oder das a-Tocopherol (und gegebenenfalls weitere Additive) wird mit dem Polyolefin beispielsweise 
bei Temperaturen von 260°C koextrudiert und nach dem Abkuhlen mittels kryogener Mahlung zu einem Pulver zerklei- 
nert. 

[0006] In der Schrift EP-A 0 573 113 werden teste Blends von Stabilisatoren beschrieben, welche ein organisches 
Polymer und wenigstens eine siliciumhaltige Verbindung mit einer sterisch gehinderten Aminogruppe enthalten. Die 

40 Herstellung dieser Blends erfolgt dabei entweder durch Aufschmelzen der Komponenten bei Temperaturen von 1 70 bis 
280°C Oder durch Koextrusion gefolgt von einer Pelletierung. Als dritte Moglichkeit der Herstellung wird das Auflosen 
der Komponenten in Losungsmitteln wie z.B. Toluol, Heptan oder Chloroform und daran anschlieBende Entfernung der 
letzteren bei reduziertem Druck (0, 1 Torr) und Temperaturen von 100 - 120°C beschrieben. Letztere Hersteliweise wird 
man jedoch in der Regel im Hinbiick auf die zu treffenden toxikologischen und okologischen Vorkehrungen sowie MaB- 

45 nahmen zum Brandschutz vermeiden. 

[0007] Nachteilig an den aus dem Stand der Technik bekannten, getragerten Stabilisatoren ist deren maschinell oft 
aufwendige Herstellung sowie eine damit meist einhergehende thermische Belastung, welche nur die Verwendung von 
bestimmten Stabilisatoren (und Tragern) gestattet. Zudem sind die beschrieben en (getragerten) Stabilisatoren durch - 
weg fur die Einarbeitung in Kunststoffe konzipiert Eine Stabilisierung von Kunststoffdispersionen ist mit solchen Stabi- 

50 lisatorsystemen, auch im Falle von pulverformigen Praparationen, in der Regel nicht moglich. 

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, Stabilisatorsysteme zur Verfugung zu stellen, welche 
sowohl in Polymerdispersionen als auch - gegebenenfalls nach einfachen verfahrenstechnischen Aufarbeitungsschrrt- 
ten - in Kunststoff massen eingesetzt werden konnen. Diese Stabilisatorsysteme sollten zudem auf einfache und fur die 
Komponenten schonende Weise herstellbar sein. 

55 [0009] Die Aufgabe wurde erfindungsgemSB gelost durch Polymerdispersionen oder Polymerlosungen. enthaltend 
mindestens eine poiymere Phase, welche einen oder mehrere Stabilisatoren, geeignet zum Schutz von organischem 
Material gegen die schadigende Einwirkung von Licht, Hitze und/oder Oxidation, enthalten. 

[0010] Weiter wurde die Aufgabe erfindungsgemaB gelost durch Polyrnerpraparationen, welche einen oder mehrere 
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Stabiiisatoren, geeignet zum Schutz von organischem Material gegen die schadigende Einwirkung von Lent, Hitze 
und/oder Oxidation, enthalten und welch e dadurch erhaltlich sind, da 6 man das Dispersionsmittel aus erfindungs- 
gemaGen Polymerdispersionen oder Polymerldsungen entfernt. 

[001 1J Zur Entfernung des Dispersionsmittels konnen alle ublicherweise bekanrtfen verfahrenstechnischen Schritte 
£ angewendet werden. Als soiche sind beispielsweise geeignet die Filtration, wobei hierunter allgemein die Trennung der 
dispergierten Phase vom Dispersionsmittel mittels einer fur erstere undurchlassigen, fur letzteres durchlassigen 
Schicht verstanden sein soil. Solch eine Schicht kann daher beispielsweise aus einem geeigneten Textil- oder Papier - 
fiiter oder auch aus einer geeigneten Metal I- , Glas- oder Keramikfritte bestehen. Eine weitere Moglichkeit zur Entfer- 
nung des Dispersionsmittels bietet die Zentrifugation. 
io [001 2] Weiter kann man sich zur Entfernung des Dispersionsmittels aber auch des Losungsmittels beispielsweise der 
Gefriertrocknung bedienen. Eine weitere Moglichkeit besteht in der Verdampfung des Dispersionsmittels oder 
Losungsmittels. Dies laBt sich vorteilhaft durch Spruhtrocknung bewerkstelligen. Wegen sicherheitstechnischer 
Aspekte kommt die Spruhtrocknung vor allem in Betracht, wenn die erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder 
Polymerlosungen, im Rahmen einer bevorzugten Ausfuhrungsform, als Dispersionsmittel oder Lbsungsmittel im 
15 wesentiichen Wasser enthalten. 

[0013] Bevorzugt enthalten die erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder Polymerlosungen und die aus ihr 
erhaltlichen erfindungsgemaBen Polymerpraparationen einen oder mehrere Stabiiisatoren ausgewahlt aus den Grup- 
pen 

20 a) alkyiierte Monophenole, 

b) Alkylthiomethylphenole, 

c) Hydrochinone und alkyiierte Hydrochinone, 

d) Tocopherole, 

e) hydroxylierte Diphenylthioether, 
25 f) Alkylidenbisphenole, 

g) 0-. N- und S-Benzyiverbindungen. 

h) aromatische Hydroxybenzylverbindungen, 

i) Triazinverbindungen, 
j) Benzylphosphonate, 

30 k) Acylaminophenoie, 

I) Ester der p-(3.5-Di-tert.-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionsaure ( p-(5-Tert.-butyl-4-hydroxy-3-methylphenyl)-propi- 

onsaure, p-(3,5-Dicyciohexyl-4-hydroxyphenyl)-propionsaure und 3,5-Di-tert.-butyl-4-hydroxyphenyi-essigsaure, 

m) Amide der p-(3,5-Di-tert. -butyl -4-hydroxyphenyl)-propionsaure, 

n) Ascorbinsaure und deren Derivate, 
35 o) Antioxidantien auf Basis von Aminverbindungen, 

p) Phosphite und Phosphonite, 

q) 2-{2'-Hydroxyphenyi)-benzotriazole, 

r) schwefelhaltige Peroxidf anger bzw. schwefelhaltige Antioxidantien 
s) 2-Hydroxybenzophenone, 
40 t) Ester der unsubstituierten und substituierten Benzoesaure, 
u) Acrylate, 

v) sterisch gehinderte Amine, 
w) Oxamide und 

x) 2-(2-Hydroxyphenyl)-1 ,3,5-triazine 

45 

[0014] Zur Gruppe a) der alkylierten Monophenole zahlen beispielsweise 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. 2-Tert- 
butyi-4,6<Jimethylphenol. 2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-n-butyiphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-isobutyl- 
phenol, 2,6-Dicydopentyi-4-methy1phenol, 2-(a-Methylcyclohexyl)-4,6-climethylphenol, 2,6-Dioctadecyl-4-methylphe- 
nol, 2,4,6-Tricyciohexytphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxymethylphenol, Nonylphenole, welche eine lineare oder 
so verzweigte Sertenkette besitzen, beispielsweise 2,6-Di-nony1-4-methylphenol, 2,4-Dimethyl-6-(1'-methylundec-V-yl)- 
phenol, 2,4-Dimethyl-6-{r-methylheptadec-V-yl)phenol. 2,4-Dimethyl-6-(V-methyltridec-V-yl)phenol und Mischungen 
dieser Verbindungen. 

[001 5] Zur Gruppe b) der Alkytthiomethylphenole zahlen beispielsweise 2,4-Dioctyltriiomethyl-6-tert-butylphenol 1 2,4- 
Dioctylthiomethyl-6-methylphenol. 2.4-Diocty!thiomethyl-6-ethylphenol und 2.6-Di-dodecylthiomethyl-4-nonylphenol. 
55 [0016] Zur Gruppe c) der Hydrochinone und alkylierten Hydrochinone zahlen beispielsweise 2.6-Di-tert-butyl-4- 
methoxyphenol, 2,5-Di-tert-butylhydrochinon, 2,5-Di-tert-amylhydrochinon, 2,6-Diphenyl-4-octadecyloxyphenol, 2.6- 
Di-tert-butylhydrochinon, 2,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisol. 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydro- 
xyphenylstearat und Bis-(3,5-di-tert-bu1yl-4-hydroxyphenyl)adipat. 
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[001 7] Zur Gruppe d) der Tocopherole zahlen beispielsweise a-Tocopherol, p-Tocopherol, y- Tocopherol, 6- Tocopherol 
und Mischungen dieser Verbindungen, sowie Tocopherolderivate, wie beispielsweise Tocopherylacetat, -succinat, - 
nicotinat und -polyoxyethylensuccinat ("Tocofersolan"). 

[0018] Zur Gruppe e) der hydroxylierten Diphenylthioether zahlen beispielsweise 2,2'-Thiobis(6-tert-butyl-4-methyl- 
phenol), 2,2'-Thiobis(4-octylphenol), 4,4 , -Thiobis(6-tert-butyl-3-methylphenol), 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-2-methylphe- 
nol) ( 4 i 4 , -Thio-bis-(3,6-di-sec-amylphenol) und 4,4'-Bis-(2,6-dimethyl'4-hydroxyphenyi)disuffid, 

[0019] Zur Gruppe f) der Alkylidenbisphenole zahlen beispielsweise 2,2 , -Methylenbis(6-tert-butyl-4-methyiphenol), 
2 ( 2'-Methylenbis-(6-tert-butyl-4-ethylphenol), 2,2'-Methylenbis[4-methyl-6-(a-methylcyclohexyl)phenol], 2,2'-Methylen- 
bis(4-methyf-6-cyclohexylphenol) ( 2,2'-Methylenbis(6-nonyl-4-methylphenol), 2,2'-Methylen-bis(4 1 6-di-tert-butylphe- 
nol), 2,2-Ethylidenbis(4,6-di-tert-butylphenol), 2 t 2 , Ethylidenbis(6-tert-butyl-4-isobutylphenol), 2,2 , -Methylenbis[6-(a- 
methylbenzyl)-4-nonylphenol], 2,2 , -Methylenbis[6-(a,a-dimethy!benzyl)-4-nonylphenol], 4,4 , -Methylenbis(2,6-di-tert- 
butylphenol), 4 I 4'-Methylenbis-(6-tert-butyl-2-methylphenol), 1 ,l-Bis(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl)butan, 2,6- 
Bis(3-tert-butyl-5-methyl-2-hydroxybenzyl)-4-methylphenol, 1,1 t 3-Tris(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl)butan, 
1 , 1 -Bis(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-rnethylphenyl)-3-n<iodecylmercaptobutan 1 Ethylenglycolbis[3,3-bis(3'-tert-butyl-4'- 
hydroxyphenyl)butyrat], Bis(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)dicyclopentadien, Bisp-^'-tert-butyl-^-hydroxy-S'- 
methylbenzyl)-6-tert-butyl-4-methylphenyl]-terephthalat, 1,1-Bis-(3,5-dimethyl-2-hydroxyphenyl)butan, 2,2-Bis-(3,5-di- 
tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propan, 2,2-Bts-(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl)-4-n-dodecylmercaptobutan und 
1,1 .S.S-Tetrakis^S-tert-butyl^-hydroxy^-methyiphenylJpentan. 

[0020] Zur Gruppe g) der O-, N- und S-Benzyiverbindungen zahlen beispielsweise 3,5,3\5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-dihy- 
droxydibenzylether, Octadecyl-4-hydroxy-3,5<limethylbenzylmercaptoacetat, Tridecyl-4-hydroxy3,5-di-tert-buty ben- 
zyl mercaptoacetat, Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-amin, Bis{4-tert-butyl-3-hydroxy-2, 6- 
dimethylbenzyl)dithioterephthalat, Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy benzyl) sutf id und lsooctyl-3,5<li-tert-butyl-4-hydroxy- 
benzyl mercaptoacetat. 

[0021] Zur Gruppe h) der aromatischen Hydroxybenzylverbindungen zahlen beispielsweise 1 ,3,5-Tris-(3,5-di-tert- 
butyl-4-hydroxybenzyl)-2,4,6-trimethylbenzol, 1 ^-BisfS.S-di-tert-butyl^-hydroxybenzyO-a.S.S.S-tetramethylbenzol und 
2,4 ,6-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) phenol. 

[0022] Zur Gruppe i) der Triazinverbindungen zahlen beispielsweise 2,4-Bis (octylmercapto)-6-(3. 5-di-tert-butyl-4- 
hydroxyanilino)-1,3.5-triazin. 2-Octylmercapto-4,6-bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanilino)-1,3,5-triazin, 2-Octylmer- 
capto-4,6-bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenoxy)- 1,3,5-triazin, 2,4,6-Tris(3,5<li-tert-butyl-4-hydroxyphenoxy)-1 ,2,3- 
triazin, 1 ,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)isocyanurat, 1 ) 3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylben- 
zyl)isocyanurat, 2,4,6-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylethyl)1 ,3,5-triazin, 1 .S.S-Tris-fS.S-di-tert-butyl^-hydroxy- 
phenylpropionyl)-hexahydro-1 ,3,5-triazin, 1 ,3,5-Tris(3,5<licyclohexyt-4-hydroxybenzyl)isocyanurat und 1 ,3,5-Tris(2- 
hydroxyethyl)isocyanurat. 

[0023] Zur Gruppe j) der Benzylphosphonate zahlen beispielsweise Dimethyl -2, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphos- 
phonat, Diethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonat, Dioctadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonat 
und Dioctadecyl-5-tert-butyl-4-hydroxy-3-methylbenzylphosphonat. 

[0024] Zur Gruppe k) der Acylaminophenole zahlen beispielsweise 4-Hydroxylauroylanilid, 4-Hydroxystearoylanilid 
und Octyi-N-(3,5-di-tert-buty(-4-hydroxyphenyl)carbamat. 

[0025] Den Estern der in Gruppe I) genannten Propion- und Essigsaurederivate liegen ein- oder mehrwertige Alko- 
holezugrunde wie beispielsweise Methanol, Ethanol, n-Octanol, i-Octanol, Octadecanol, 1 ,6-Hexandiol, 1,9-Nonandiol, 
Ethylenglycol, 1,2-Propandiol, Neopentylglycol, Thiodiethylenglycol, Diethylenglycol, Tri ethyl englycol, Pentaerythrit, 
Tris(hydroxyethyl)isocyanurat, N.N'-BisthydroxyethyOoxamid, 3-Thiaundecanol, 3-Thiapentadecanol, Trimethylhexan- 
diol, Trimethylotpropan und 4-Hydroxymethyl-1-phospha-2,6 l 7-trioxabicyc)o[2.2.2]-octan. 

[0026] Den Amiden des in Gruppe m) genannten Propionsaurederivats liegen Aminderivate zugrunde wie beispiels- 
weise N,N'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropiony1)hexamethylendiamin, N,N'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- 
phenylpropionyi)trimethylendiamin und N,N'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionyl)hydrazin. 
[0027] Zur Gruppe n) zahlen neben Ascorbinsaure (Vitamin C) auch Ascorbinsaurederivate wie beispielsweise Ascor- 
bylpafmitat, -laurat und -stearat sowie Ascorbylsulfat und -phosphat 

[0028] Zur Gruppe o) der Antioxidants en auf Basis von Aminverbindungen zahlen beispielsweise N.N'-Di-isopropyl-p- 
phenylendiamin, N.N'-Di-sec-butyl-p-phenylendiamin, IM,N'-Bis(1,4-dimethy1pentyl)-p-phenylendiamin, N,N'-Bis(1 - 
ethyl-3-methylpentyl)-p-phenylendiamin, N,N'-Bis(1 -methylheptyl) ^-phenyl endiamin, N.N'-Dicyclohexyl-p-phenylen- 
diamin, N.N'-Diphenyl-p-phenylendiamin, N.N'-Bis-^-naphthyO-p-phenylendiamin, N-lsopropyl-f\T -phenyl -p-pheny I en- 
diamin, N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-pheny)endiamin, N-(1 -Methylheptyl-N'-phenyl-p-phenylendiamin, N- 
Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylendiamin, 4-(p-Toluolsulfamoyl)-diphenylamin, N.N'-Dimethyl-N.N'-di-sec-butyl-p-phe- 
nylendiamin, Diphenylamin, N- Ally (diphenylamin , 4-lsopropoxydiphenylamin. N- Phenyl- 1-naphthylamin. N-(4-Tert-octy- 
lphenyl)-1-naphthylamin, N-Phenyl-2-naphthylamin, octylsubstituiertes Diphenylamin, wie beispielsweise p.p'-Di-tert- 
octyldiphenylamin, 4-n-Butylaminophenol, 4-Butyrylaminophenol, 4-Nonanoylaminophenol, 4-Dodecanoylaminophe- 
nol, 4-Octadecanoylaminophenol, Bis[4-methoxyphenyl)amin, 2,6-Di-tert-butyl-4-dimethylaminomethylphenol, 2,4-Dia- 
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minodiphenylmethan, 4,4 , -DiaminodiphenyImethan, N .N.N'.N'- Tetramethyl-4,4'<ii-aminidiphenylmethaa 1,2-Bis[(2- 
methylphenyl)amino]ethan, 1 ,2-Bis(phenylamino)propan, (o-Toiyl)biguanid, Bis[4-(1 ^'-di-methylbutyOphenyQamin, 
tert-octyl substituiertes N-Phenyl-1-naphthylamin, eine Mischung von mono- und dialkyliertem Tert-butyl/Tert-octyl- 
diphenylamin, erne Mischung von mono- und dialkyliertem Nonyldiphenylamin, eine Mischung von mono- und dialky- 

s iiertem Dodecyldiphenylamin, eine Mischung von mono- und dialkyliertem Isopropyl/lsohexyldiphenylamin, eine 
Mischung von mono- und dialkyliertem Teil-butyldiphenylamin, 2,3-Dihydro-3,3-dimethyl-4H-1,4-benzothiazin, Pheno- 
thiazin, eine Mischung von mono- und dialkyliertem Tert-butyl/Tert-octylphenothiazin, eine Mischung von mono- und 
dialkyliertem Tert-octylphenothiazin, N-Allyiphenothiazin, N.N.N'.N'-Tetraphenyl-I.A-diamtnobut^-en, N,N-Bis(2,2,6,6- 
tetramethyl-piperidin-4-yl)-hexamethylendiamin, Bis(2,2,6 t 6-tetramethylpiperidin-4-yl)sebacat, 2,2,6,6-Tetrame- 

w thylpiperidin-4-on und 2,2,6, 6-Tetramethylpiperidin-4-ol. 

[0029] Zur Gruppe p) der Phosphite und Phosphonrte zahlen beispielsweise Triphenylphosphit, Diphenylalkylphos- 
phit, Phenyldialkylphosphit, Tris(nonylphenyl)phosphit, Trilaurylphosphit, Trioctadecylphosphit, Distearylpentaerythri- 
toldiphosphit, Tris(2 i 4-di-tertbutylphenyl)phosphit, Diisodecylpentaerythritoldiphosphit, Bis(2,4-di-tert- 
butylphenyl)pentaerythritoldiphosphit, Bis(2 1 6-di-tert-butyl-4-methylphenyl)-pentaerythritoldiphosphit, Diisodecyloxy- 

15 pentaerythritoldiphosphit, Bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylphenyl)-pentaerythritoldtphosphit, Bis(2,4,6-tris-(tert-butylphe- 
nyl))-pentaerythritoldiphosphit, Tristearylsorbitoltriphosphit, Tetrakis^^-di-tert-butylphenylH,^- 

biphenylendiphosphonit, 6-lsocK^yloxy-2,4,8J0-tetra-ter1-butyl-12H-dibenz-[d,g]-1,3,2-dioxaphosphocin, 6-Fluoro- 
2 > 4,8 l 10-tetra-tert-butyl-12-methyl-di-benz[d ( g]-t,3,2-dioxaphosphocin 1 Bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylphenyl)methy!p- 
hosphit und Bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylphenyl)-ethylphosphit. 

20 [0030] Zur Gruppe q) der 2-(2"-Hydroxyphenyl)-benzotriazole zahlen beispielsweise 2-(2'-Hydroxy-5'-methylphenyl)- 
benzotriazol, 2-(3\5 , -Di-tert-buty(-2'-hydroxypheny!)benzotriazol, 2-(5'-Tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazol, 2-(2'- 
Hydroxy-5'-(1 , 1 .S.S-tetramethylbutylJphenylJbenzotriazol, 2-(3',5 , -Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)-5-chloro-benzotria- 
zol, 2-(3'-Tert-butyl-2 , -hydroxy-5'-methylphenyl)-5-chloro-benzotriazol, 2-(3'-Sec-butyl-5 , -tert-butyl-2 , -hydroxyphenyl)- 
benzotriazol, 2-(2 , -Hydroxy-4 , -octyioxypheny!)-benzotriazol, 2-(3 1 5'-Di-tert-amyl-2 , -hydroxyphenyl)-benzotriazol, 2- 

25 (S'.S'-Bis^a.a-dimethylbenzylJ^'-hydroxyphenylJ-benzotriazol, eine Mischung von 2-(3'-Tert-butyl-2 , -hydroxy-5'-(2- 
octyloxycarbonylethyl)phenyl)-5-chloro-benzotriazol, 2-(3'-Tert-butyl -5'- [2 -(2 -ethylhexyl oxy)-carbonylethy I] -2 '-hydroxy- 
phenyl) -5-chloro-benzotriazol , 2-(3 , -Tert-butyl-2'-hydroxy-5 , -(2-methoxycarbonylethyl)phenyl)-5-chloro-benzotriazol, 2- 
(3 , -Tert-butyl-2'-hydroxy-5 , -(2-meth'oxycarbonylethyl)phenyl)-benzotriazol, 2-(3 , -Tert-butyl-2 , -hydroxy-5'-(2-octyloxycar- 
bonylethyl)phenyl)-benzotriazol, 2-(3Tert-butyl-5 , -[2-(2-ethylhexyloxy)carbonylethyl]-2 , -hydroxyphenyl)-benzotriazol, 2- 

30 (3'-Dodecyl-2'-hydroxy-5'-methylphenyl)-benzotriazol und 2-(3Tert-butyl-2'-hydroxy-5'-{2-iscKX^y!oxyc^rbonylethyl)- 
phenylbenzotriazol, 2,2'-Methylen-bis[4-(1,1 ,3,3-tetramethylbutyl)-6-benzotriazol-2-ylphenol]; das Produkt der vollstan- 
digen Veresterung von 2-[3'-Tert-butyl-5'-(2-methoxycait>ony1ethyl)-2 , -hydroxyphenyl]-2H-benzotriazol mit Polyethylen- 
glycol 300; [R-CH 2 CH 2 -COO(CH2)3} 2 , mit R = 3'-Tert-butyl-4 , -hydroxy-5 , -2H-benzotriazol-2-ylphenyl. 
[0031] Zur Gruppe r) der schwefelhaltigen Peroxidfanger bzw. schwefelhaltigen Antioxidantien zahlen z.B. Ester der 

35 3,3'-Thiodipropionsaure, beispielsweise die Lauryl-, Stearyl-, Myristyl- Oder Tridecylester, Mercaptobenzimidazol Oder 
das Zinksalz des 2-Mercaptobenzimidazol, Zinkdibulyldithiocarbamat, Dioctadecyldisutftd und Pentaerythritoltetra- 
kis(p-dcdecylmercapto)propionat. 

[0032] Zur Gruppe s) der 2-Hydroxybenzophenone zahlen beispielsweise die 4-Hydroxy-, 4-Methoxy-, 4-Octyloxy-, 
4-Decyloxy-, 4-Dodecyloxy-, 4-Benzyloxy- ( 4,2', 4'-Tri hydroxy- und 2 , -Hydroxy-4 1 4 , -dimethoxy-Derivate. 
40 [0033] Zur Gruppe t) der Ester der unsubstituierten und substituierten Benzoesaure zahlen beispielsweise 4-Tert- 
butylphenylsalicylat, Phenylsalicylat, Octylphenylsalicylat, Dibenzoylresorcinol, Bis(4-tert-butylbenzoyl)resorcinol, Ben- 
zoylresorcinol, 2,4-Oi-tert-butylphenyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoat t Hexadecyl-3 t 5-di-tert-butyl-4-hydroxyben- 
zoat, Octadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoat und 2-Methyl-4,6-di-tert-butylphenyl-3,5-di-tert-butyl-4- 
hydroxybenzoat 

45 [0034] Zur Gruppe u) der Aery late zahlen beispielsweise Ethyl-a-cyano-p,p-diphenylacrylat, lsooctyl-a-cyano-p,p- 
diphenylacrytat, Methyl-a-methoxycarbonylcinnamat, Methyl-a-cyano-p-methyl-p-methoxycinnamat, Butyl -a-cyano-p- 
m ethyl -p-methoxy-cinnamat und Methyl-a-methoxycarbonyl-p-methoxycinnamat. 

[0035] Zur Gruppe v) der sterisch gehinderten Amine zahlen beispielsweise Bis(2,2,6 1 6-tetramethylpiperidin-4- 
yl)sebacat. Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)succinat t Bis(1 ,2,2 ( 6,6-pentamethylpiperidin-4-yl)sebacat, Bis(1-octy- 

so loxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin^4-yl)sebacat Bis(1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl)-n-butyl-3,5-di-tert-butyl-4- 
hydroxybenzylmalonat. das Kondensationsprodukt aus 1 -(2-Hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidin und 
Bernsteinsaure. das Kondensationsprodukt aus N.N'-Bis(2.2.6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)hexamethylendiamin und 4- 
Tert-octylamino-2,6-dichloro-1,3,5-triazin, Tn^^.e.S-tetramethylpiperidin^-ylJnitrilotriacetat Tetrakis(2,2,6,6-tetra- 
methylpiperidin-4-yl)-l ,2.3.4-butan-tetracarboxytat. 1 .1 -(1 ^-EthylenJ-bistS^.S.S-tetramefriylpiperazinon). 4-Benzoyi- 

55 2,2.6.6-tetramethylpiperidin. 4-Stearyloxy-2.2.6.6-tetramethylpiperidin, Bis(1.2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl)-2-n- 
butyl-2-(2-hydroxy-3.5-di-tert-butylbenzyl)malonat, S-n-Octyl-y.y.g.S-tetramethyt-I.S.S-triazaspiroK.SJdecan^^-dion, 
Bis(lKX^Ioxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)sebacat, Bis(1-octyloxy-2.2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)succinat ( das 
Kondensationsprodukt aus N,N*-Bis-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)hexamethylendiarnin und 4-Morpholino-2,6-dich- 
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ioro-1,3,5-triazin, das Kondensationsprodukt aus 2-Chloro-4,6-bis(4-n-butylamino-2,2,6 t 6-tetramethylpiperidin-4-yl)- 
1,3,5-triazin und 1 ,2-Bis(3-aminopropylamino)ethan, das Kondensationsprodukt aus 2-Chloro-4,6-di-(4-n-butylamino- 
1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl)-1 ,3,5-triazin und 1.2-Bis-(3-aminopropylamino)ethan, 8-Acetyl-3-dodecyl-7,7 ( 9,9- 
tetramethyi-1,3,8-triazaspiro[4.5]-decan-2,4-dion, 3-Dodecyl-1-(2,2,6 l 6-tetramethylpiperidin-4-yl)pyrrolidin-2 l 5-dion l 3- 
Dodecyl-l^l^^.e.e-pentamethylpiperidin^-ylJpyrrolidin^.S-dion, eine Mischung aus 4-Hexadecyloxy- und 4-Steary- 
ioxy-2.2,6,6-tetramethylpiperidin, das Kondensationsprodukt aus N ) N'-Bis-(2,2,6 1 6-tetramethylpiperidin-4-yl)-hexame- 
thylendiamin und 4-Cyclohexylamino-2,6<Jichloro-l ,3,5-triazin, das Kondensationsprodukt aus 1,2-Bis(3- 
aminopropylamino)-ethan und 2,4,6-Trichloro-1 ,3,5-triazin, 4-Butylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin, N-(2,2,6,6-Tetra- 
methylpiperidin-4-yl)-n-dodecytsuccinimid, N^l^^.e.e-Pentamethylpiperidin^-ylJ-n-dodecylsuccinimid, 2-Undecyl- 
7,7,9 f 9-tetramethyl-1-oxa-3,8-diaza-4-oxo-spiro[4.5]-decan, das Kondensationsprodukt aus 7,7,9,9-Tetramethyl-2- 
cycloundecyl-1-oxa-3,8-diaza-4-oxosptro-[4.5]decan und Epichlorhydrin, die Kondensationsprodukte aus 4-Amino- 
2,2,6,6-tetramethylpiperidin mit Tetramethylolacetylendiharnstoffen und Poly(methoxypropyl-3-oxy)-[4-(2,2,6,6-tetra- 
methyl)piperidinyl]siloxan. 

[0036] Zur Gruppe w) der Oxamide zahlen beispielsweise 4,4'-Dioctyl-oxyoxanilid, 2,2'-Diethoxyoxanilid, 2,2'-Diocty- 
loxy-S.S'-di-tert-butoxaniiid, 2,2'-Didodecy(oxy-5,5'-di-tert-butoxaniiid, 2-Ethoxy-2'-ethyloxanilid, N,N'-Bis(3-dimethyf- 
aminopropyl)oxamid, 2-Ethoxy-5-tert-butyl-2'-ethoxaniltd und dessen Mischung mit 2-Ethoxy-2'-ethyl-5,4'-di-tert- 
butoxanilid sowie Mischungen von ortho-, para-Methoxy-disubstituierten Oxaniliden und Mischungen von ortho- und 
para-Ethoxy disubstituierten Oxaniliden. 

[0037] Zur Gruppe x) der 2-(2-Hydroxyphenyl)-1 ,3,5-triazine zahlen beispielsweise 2,4,6-Tris(2-hydroxy-4-octyloxy- 
phenyl)-1 ,3,5-triazin, 2-(2-Hydroxy-4-octyloxyphenyl)-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1 ,3,5-triazin, 2-(2,4-Dihydroxyphe- 
nyl)-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin, 2,4-Bis(2-hydroxy-4-propyloxyphenyl)-6 (2,4-dimethylphenyl)-1 ,3,5- 
triazin, 2-(2-Hydroxy-4-octyloxyphenyl)-4,6-bis(4-methylphenyl)-1 ,3,5-triazin, 2-(2-Hydroxy-4-dodecyloxyphenyt)-4,6- 
bis(2.4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin, 2-(2-Hydroxy-4-tridecyloxyphenyl)-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1 ,3,5-triazin, 2-[2- 
Hydroxy-4-(2-hydroxy-3-butyloxy-propoxy)-phenyI]-4,6-bis(2,4-dimethyl)-1 ,3,5-triazin, 2-[2-Hydroxy-4-(2-hydroxy-3- 
octyloxy-propoxy)phenyl] -4, 6-bis(2.4-dim ethyl)- 1 ,3,5-triazin, 2-[4-(Dodecyloxy/tridecyloxy-2-hydroxypropoxy)-2- 
hydroxy-phenyl]-4,6-bis(2.4-dimethylphenyl)-1 ,3,5-triazin, 2-[2-hydroxy-4-(2-hydroxy-3-dodecyloxy-propoxy)phenyl]- 
4,6-bis-(2, 4-dimethy (phenyl)- 1 ,3,5-triazin, 2-(2-Hydroxy-4-hexyloxyphenyl)-4,6-diphenyl-1 ,3,5-triazin, 2-(2-Hydroxy-4- 
methoxyphenyl)-4 1 6-diphenyl-1.3,5-triazin, 2. 4, 6-Tris[2-hydroxy-4-(3-butoxy-2 -hydroxy -propoxy) phenyl]- 1 ,3,5-triazin 
und 2-(2-Hydroxyphenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-6-phenyl-1 ,3,5-triazin. 

[0038] Die erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder Polymerlosungen und die aus ihr erhaltlichen erfindungs- 
gemaBen Polymerpraparationen enthalten vorzugsweise eine polymere Phase, welche durch radikalische Polymerisa- 
tion von einem oder mehreren ethylenisch ungesattigten Monomeren erhaltlich ist Als Monomere 
(Ausgangsmonomere), die fur die Polymeren der erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder -losungen und -pra- 
parationen geeignet sind. kommen vor allem jene in Betracht, ausgewahlt aus den Gruppen 



A) C 2 -C 8 -Alkene und deren Halogenide, 

B) C 4 -C 8 ~Alkadiene und deren Halogenide, 

G) C 3 -C 8 -Alkensauren und C3-C 8 -Alkensaure-C r C2o-alkylester, 

D) Vinylalkyl ether mit C 1 -C 2 o-Alkylresten, 

E) Vinylester von C r C2o-Carbonsauren, 

F) C 8 -C 2 o-Vinylaromaten, 

G) Cy-C^-Vinyl-N-Heteroaromaten, 

H) C 3 -C 8 -Alkensaurenitrile, 

I) C 3 -C 8 -Alkensaureamide und 
J) Verbindungen der Formel 




worin bedeuten 

R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , R 5 unabhangig voneinander Wasserstoff oder C r C 8 -Alkyl, in welchem bis zu drei nicht benach- 
barte C-Atome durch N, NH oder NCd-C^AIkyl) und/oder bis zu drei nicht benachbarte 
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CH 2 -Gruppen durch Carbonylgruppen ersetzt sein konnen mit der MaBgabe, daf3 minde- 
stens einer der Reste Ft 4 oder R 5 verschieden von Wasserstoff ist, Oder 

haben die vorher genannte Bedeutung und R 4 und R 5 bilden zusammen eine ungesattigte 
oder gesattigte C 3 *. C 4 -, C 5 - Oder C 6 -Alkylenbrucke, in welcher bis zu zwei nicht benach- 
barte C-Atome durch N, NH oder NfCT-C^AIkyl) und/oder bis zu zwei nicht benachbarte 
CH 2 -Gruppen durch Carbonylgruppen ersetzt sein konnen. 

[0039] Unter die Gruppe A der C 2 -C 8 - Alkene fa'te n neben Ethyl en und Propylen vor all em Verbindungen mit endstan- 
10 diger Doppelbindung, also beispielsweise 1-Buten, 1-Penten, 1-Hexen, 1-Hepten und 1-Octen sowie die entsprechen- 
den I so- Verbindungen, wie Isobuten und Isopenten (2-MethyM-buten), und die weiteren zu 1-Penten, 1-Hexen, 1- 
Hepten und 1-Octen isomeren, im Alkylrest verzweigten a-Olefine. Von untergeordneter Bedeutung sind hier Verbin- 
dungen, wie beispielsweise 2-Buten, 2-Penten, 2- und 3-Hexen, 2- und 3-Hepten und 2-, 3- und 4-Octen sowie die, 
soweit moglich, in den Alkylresten verzweigten Alkene. Im Einzelfall krjnnen jedoch auch diese Alkene als Ausgangs- 
15 monomer e zur Verwendung kommen. 

[0040] Unter den Halogeniden der C 2 -C 8 -Alkene sind vor allem das Vinylchlorid und das Vinylidenchlorid zu nennen. 
[0041 J Bei den C 4 -C 8 -Alkadienen der Gruppe B sind beispielsweise das Butadien und das Isopren, bei den entspre- 
chenden Halogeniden vor aliem das Chloropren, zu nennen. 

[0042] Von untergeordneter Bedeutung sind hier C 6 -C 8 -Diene und C 5 -C 8 -Diene, die sich vom Butadien bzw. Chloro- 
20 pren durch Substitution mit entsprechenden linearen oder gegebenenfalls verzweigten Alkylresten ableiten. Im Einzel- 
fall konnen jedoch auch solche Verbindungen als Ausgangsmonomere vorliegen. 

[0043] Unter den C3-C 8 -Alkensauren der Gruppe C sind vorzugsweise Acrylsaure, Methacrylsaure und Crotonsaure 
(2-Butensaure), unter den C3-C 8 -Alkensaurenitrilen der Gruppe H vorzugsweise Acrylsaure-, Methacrylsaure- und Cro- 
tonsaurenrtril und unter den C 3 -C 8 -AlkensSureamiden der Gruppe I vorzugsweise die am N-Atom der Amidgruppe 

25 unsubstituierten Verbindungen Acrylsaure-, Methacrylsaure- und Crotonsaureamid zu verstehen. 

[0044] Im Einzelfall konnen jedoch auch die entsprechenden, mit linearen oder verzweigten Alkylketten substituierten 
Acryh Methacryi- und Crotonsaure-. Acrylsaure-. Methacrylsaure- und Crotonsaurenitril- sowie Acrylsaure-, 
Methacrylsaure- und Crotonsaureamid -Derivate als Ausgangsmonomere Verwendung finden. 
[0045] Als C^ -C 20 -Alkylreste der Vinylalkylether von Gruppe D wie auch der C 3 -C 8 -Alkensaurealkylester von Gruppe 

30 C kommen beispielsweise in Frage Methyl, Ethyl, Propyl. i-Propyl, n-Butyl, sec-Butyl, i-Butyl. t-Butyl, n-Pentyl (Amyl), 
Isoamyl (3-MethyIbutyl), Octyl, 2-Ethylhexyl, Lauryl, Paimityl, Stearyl und Eicosyl. 

[0046] Als C^C^-Carbonsauren der Vinylester von Gruppe E sind beispielsweise zu nennen Essigsaure, Propi- 
ons^ure, Buttersaure, Laurinsaure, Palmitinsaure, Stearinsaure (auch in technischer Qualitat in Mischung mit Palmitin- 
saure) sowie verschiedene Versatic @ -Sauren, wie beispielsweise Versatic 5 (2,2-Dimethylpropionsaure), Versatic 6 
35 (2,2-Dimethylbuttersaure) sowie Versatic 7, Versatic 8, Versatic 9 und Versatic 1 0, d.h. 2-Ethyl-2-methylbutter-, -pentan- 
, -hexan-, -heptan- und -octansaure, sowie deren Mischungen. 

[0047] Unter den C 8 -C 20 -Vinylaromaten der Gruppe F als Ausgangsmonomere sind vor allem Styrol sowie dessen 
am Benzoiring in o-, m- oder p-Steliung zur Vinyigruppe mit Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, sec-Butyl. i-Butyl 
odert-Butyl monosubstituierten Dehvate zu verstehen. Beispielhaft seien hier o-, m- und p-Vtnyltoluol genannt. Diese 
40 letztgenannten Verbindungen. wie auch die ubrigen am Benzoiring substituierten Styrol-Derivate. konnen auch als 
Mischungen als Ausgangsmonomere Verwendung finden, Solche Mischungen resultieren oftmals als Produkte bei der 
groStechnischen Herstellung dieser vinylaromatischen Verbindungen und werden ublicherweise als solche zur Weiter- 
verarbeitung zu Polymeren eingesetzt. 

[0048] Als weitere C 8 -C 20 -Vinylaromaten kommen in Frage auch die Isomeren des Divinylbenzols sowie deren 
45 Mischungen. Weiterhin sind hier auch die mH Alkylgruppen, wie beispielsweise Methyl oder Ethyl, an der Vinyigruppe 

des Styrols oder substituierten Styrols substituierten Verbindungen zu nennen, beispielsweise a-Methyl- oder a-Ethyls- 

tyrol sowie a-Methyl- oder a-Ethylvinyltoluol oder Mischungen dieser Verbindungen untereinander. 

[0049] Zu den C 7 -C 19 -Vinyl-N-Heteroarornaten der Gruppe G zShlen vor allem die Vjnyl-Derivate des Pyridins und 

deren Isomeren sowie die gegebenenfalls noch zus&tzlich am Pyridinring mit Alkyl, wie beispielsweise Methyl oder 
so Ethyl, substituierten Verbindungen und deren Isomeren. Beispielhaft seien hier genannt 2-, 3- und 4-Vinylpyridin sowie 

das a-Methyl-5-vinylpyridin. Im Einzelfall konnen auch hoherkondensierte Vinyl- N-Heteroaromaten, wie beispielsweise 

das N-Vinylcarbazol, als Ausgangsmonomere dienen. 

[0050] Als weitere Ausgangsmonomere kommen in Frage Verbindungen der Gruppe J entsprechend der oben 
gezeigten Formel. Die Reste R 1 und R 5 konnen hierbei unabh&ngig voneinander Wasserstoff oder reine CrCs-Alkyl- 
55 gruppen wie beispielsweise Methyl. Ethyl. n-Propyl. i-Propyi oder n-Butyl. sec-Butyl. i-Butyl, n-Pentyl, Isoamyl. 2-Ethyl- 
hexyf oder Octyl sein oder bis zu drei nicht benachbarte C-Atome konnen in diesen Ci-C 8 - Alkylgruppen durch H, NH 
oder N(C<, -C 4 -Alkyl) und/oder bis zu drei nicht benachbarte CH 2 -Gruppen konnen durch Carbonylgruppen ersetzt sein. 
Mogliche d -C 4 -AIkylgruppen der N(CrC 4 -Alkyl) -Gruppe wurden bereits zuvor unter den C^Cq- Alkylresten aufge- 



R 1 , R 2 , R 3 

5 
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fuhrt 

[0051] Weiterhin kann natiirlich auch der Ersatz von bis zu drei C-Atomen durch N, NH Oder H(C r C 4 -Alkyt) und von 
bis zu drei CH 2 -Gruppen durch Carbonylgruppen in ein und demselben Rest der Reste R 1 bis R 5 erfolgen, so da3 bei- 
spielsweise auch zwei benachbarte CH 2 -Gruppen durch eine Gruppierung -NH-CO- oder -N(C r C 4 -Alkyl)-CO-ersetzt 
sein konnen. Da das am Stickstoffatom unsubstituierte Enamin, die Reste R 4 und R 5 waren in diesem Fall beide Was- 
serstoff. nicht bestandig ist gilt zudem fur die Verbindungen der Gruppe J der obigen Formel die MaBgabe, daf3 min- 
destens einer der beiden Reste R 4 oder R 5 verschieden von Wasserstoff ist. 

[0052] Als mogliche Reste R 1 bis R 5 , in welchen bis zu drei nicht benachbarte C-Atome durch N, NH oder N(C r C 4 - 
Alkyl) und/oder bis zu drei nicht benachbarte CH 2 -Gruppen durch Carbonylgruppen ersetzt sein konnen, kommen 
somit beispielsweise in Frage u.a. H-[NR'-(CH 2 ) 2 -] m -NR'-CO oder auch 

H-{NR'-<CH 2 )2-] ni \ 

N-CO- , 
H-{NR'-(CH 2 )2-] n , / 



wobei R ? Wasserstoff oder C r C 4 -Aikyl bedeutet und m gleich 0, 1 oder 2 sein kann und n-, und n 2 unabhangig vonein- 
ander gleich 0 oder 1 sein konnen. Weiter kommen in Frage u.a. Reste H-[NR'-(CH 2 ) 2 -]p- 1 wobei R' wiederum fur Was- 
serstoff oder C r C 4 -Alkyl steht und p gleich 0, 1 , 2 oder 3 sein kann. 

[0053] Als weitere Ausgangsmonomere der Gruppe J kommen Verbindungen der oben gezeigten Formel in Frage, in 
welchen die Reste R 1 bis R 3 die bereits beschriebene Bedeutung haben und R 4 und R 5 zusammen eine ungesattigte 
oder gesattigte C 3 -, C 4 -, C 5 - oder C 6 -Alky1enbrucke bilden, in welcher bis zu zwei nicht benachbarte C-Atome durch N, 
NH oder N(C r C 4 - Alkyl) und/oder bis zu zwei nicht benachbarte CH 2 -Gruppen durch Carbonylgruppen ersetzt sein 
konnen. Die Reste R 4 und R 5 bilden daher mit den entsprechenden Alkyl enbrucken gesattigte oder ungesattigte iso- 
oder N-heterocyclische vier-, funf-, sechs- oder siebengliedrige Ringsysteme. Beispielhaft seien hier, unter Einbezie- 
hung des die Reste R 4 und R 5 tragenden N-Atoms, genannt 



■r\ 



-N 



r 



oder auch 



\ 




[0054] Bevorzugt kommen als Ausgangsmonomere Verbindungen der oben gezeigten Formel in Frage, in welchen 
mindestens zwei der Reste R 1 bis R 3 , besonders bevorzugt alle Reste R 1 bis R 3 Wasserstoff bedeuten. Beispielhaft 
seien fur letztere genannt N-Vinylformamid, hier bedeutet u.a. einer der Reste R 4 und R 5 Wasserstoff und der andere 
Rest Methyl, in welchem eine (bzw. die) CH 2 -Gruppe durch eine Carbonylgruppe ersetzt ist, N-Vinyl-2-pyrrolidon sowie 
N - Vi nyl -e-caprolactam . 

[0055] Die polymere Phase bzw. die polymeren Phasen der erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder Polymer- 
losungen oder der aus diesen erhaltlichen Polymerpraparationen enthalten bevorzugt Monomere kombiniert aus den 
Gruppen B/C/F/H, C/F/H, B/C/F, C/F, A/E, E/J, C/E, C/J und C/l. Beispielsweise sind dies im Falle der Kombination 
B/C/F/H Copolymere aus Butadien, (Meth)Acrylsaure bzw. (Meth)Acrylsaureestern, Styrol und Acrylnitril, im Falle der 
Kombination C/F/H Copolymere aus (Meth)Acrylsaure bzw. (Meth)Acrylsaureestern, Styrol und Acrylnitril, im Falle der 
Kombination B/C/F Copolymere aus Butadien, (Meth)Acrylsaure bzw. (Meth)Acrylsaureestern und Styrol, im Falle der 
Kombination C/F Copolymere aus (Meth)Acrylsaure bzw. (Meth)Acrylsaureestern und Styrol, im Falle der Kombination 
A/E Copolymere aus Ethylen mit Vinylestern, im Falle der Kombination E/J Copolymere aus Vinylestern mit N-Vinyl-2- 
pyrrolidon, im Falle der Kombination C/E Copolymere aus (Meth)Acrylsaureestern und/oder Crotonsaure bzw. Croton- 
saureestern mit Vinylestern, im Falle der Kombination C/J Copolymere aus (Meth)Acrylsaure bzw. (Meth)Acrylsaure- 
ester mit N-Vinyl-a-pyrrolidon sowie im Falle der Kombination C/l Copolymere aus (Meth)Acrylsaure bzw. 
(Meth)Acryisaureester mit Acrylsaureamid (die Schreibweise "(Meth)Acrylsaure" bezeichnet hierbei Methacrylsaure 
oder Acrylsaure). 

[0056] Ferner kannen in diesen genannten sowie auch in anderen Kombinationen unterschiedliche, zu einer Gruppe 
gehorende Monomere vorliegen. So kann - wie im Falle der (Meth)Acrylsaure und ihrer Ester gezeigt - Styrol zum Teil 
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Oder auch vollstandig beispielsweise durch a-Methylstyrol, Vinyltoluoi Oder Divinylbenzol Oder zum Teil oder vollstandig 
beispielsweise durch 2- und/oder 4-Vinylpyridin und/oder 2-Methyl-5-vinylpyridin ersetzt sein. Bei teilweisem bzw. voll- 
standigem Ersatz des Styrols durch soiche Verbindungen der Gruppe G ergeben sich Copolymere. welche weiteren 
bevorzugten Kombinationen B/C/F/G/H, C/F/G/H. B/C/F/G und C/F/G bzw. B/C/G/H, C/G/K, B/C/G und G/G von Mono- 
5 meren zuzuordnen sind. 

[0057] Im Falle der Kombination A/E der Gruppen von Monomeren kdnnen dementsprechend neben Ethyien bei- 
spielsweise auch Anteile anderer Alkene Oder auch Alkenhalogenide, wie Propylen oder Vinylchlorid, Oder Mischungen 
von verschiedenen Vinylestern zugegen sein. 

[0058] Weitere bevorzugte polymere Phasen enthalten nur Monomere der Gruppe C. Hierunter zahlen vor ailem die 
io Polymere der Acrylsaure und der Methacrylsaure und deren jeweilige Ester. Auch hier konnen Mischungen der jeweili- 
gen monomeren Sauren, der jeweiligen monomeren Ester oder auch Mischungen solcher Sauren in Mischung mit einer 
Mischung solcher Ester vorliegen. Als weitere polymere Phasen kommen auch soiche auf Basis von Vinylchlorid in 
Frage 

[0059] Polymerdispersionen, -losungen oder -praparationen mit polymeren Phasen, welche sich zum uberwiegenden 
15 Teil odei sogar ausschlieBlich von nicht-halogenierten C 2 -C 8 -Alkenen und/oder ntcht-halogenierten C 4 -C 8 -Alkenen 
ableitea beispielsweise waren dies homopolymeres Ethyien oder Propylen, copolymeres Ethylen/Propylen oder Poly- 
butadien. kommt dagegen im Rahmen der vorliegenden Erfindung eine untergeordnete Bedeutung zu. 
[0060] Htnsichtiich der chemischen Identitat der Verbindungen, welche in den vorstehend aufgefuhrten Kombinatio- 
nen von Ausgangsmonomeren unter den Substanzklassen der (Meth)Acrylsaureester bzw. Vinylester subsumiert wur- 
20 den, set exploit auf die obigen Ausfuhrungen zu den Ausgangsmonomeren der Gruppe C (in Verbindung mit den 
Ausfuhrungen m Gruppe D betreffend mogliche C-,-C 2 o- Alkylreste) bzw. der Gruppe E verwiesen. 
[0061] We»tei wird ein Verfahren zur Herstel lung der erfindungsgemaGen Polymerdispersionen oder Polymerlosun- 
gen beanspcucht weiches dadurch gekennzeichnet ist, daB man einen oder mehrere Stabilisatoren, geeignet zum 
Schutz von or gantschem Material gegen die schadigende Einwirkung von Licht, Hitze und/oder Oxidation, soiche Sta- 
25 bilisatoren n»cht enthaltenden Polymerdispersionen oder Polymerlosungen (Ausgangspolymerdispersionen oder Aus- 
gangspolymef tosungen) zugibt. 

[0062] Dte Zugabe des/der Stabilisatoren erfolgt vorzugsweise bei einer Temperatur der Ausgangspolymerdispersion 
oder -losung von 15 bis 95°C. Vorteilhaft ist hierbei. wenn die Stabilisatoren bei der Temperatur der Dispersion oder 
Losung m <Oss*ger Form vorliegen. Andernf alls konnen sie auch in einem geeigneten Losungsmittel gelost zugegeben 

30 werden Em soiches geeignetes Losungsmittel ist - zumindest in begrenziem Umfang - mtt dem Dispersionsmittel oder 
Losungsmitie* m der bevorzugten Ausfuhrungsform handelt es sich dabei im wesentlichen urn Wasser, mischbar. Eine 
weitere mogUcne Vorgehensweise besteht darin, einen losungsvermittelnden Hilfsstoff einzusetzen, welcher - zumin- 
dest »n begrenzi em Umfang - mit dem Dispersionsmittel mischbar ist und in welchem die Stabilisatoren zum Teil gelost 
werden Konnen in der Regel sind als Lbsungsmittel bzw. als losungsvermittelnde Hilfsstoffe niedere Alkanoie, wie z.B. 

35 Methanol Emanol. Propanol, Isopropanol, n-Butanol, Isobutanol oder auch t-Butanol geeignet. 

[0063] Entsp»echende Ausgangspolymerdispersionen oder -losungen lassen sich durch Emulsions- oder Losungs- 
pdymeftsation nacfi an sich bekannten Verfahrensweisen herstellen, wobei ublicherweise noch dem Fachmann 
beKannte Hrftsstotie. wie z.B. Tenside, Dispergierhilfsmittel usw. zugegen sind. Der Gehalt an poiymerer Phase/poly- 
mer en Pnasen ( Trockenmasse) in solchen Ausgangspolymerdispersionen oder -losungen betragt ublicherweise 30 bis 

40 55 Gew -X bezogers auf die Summe aus der Trockenmasse der polymeren Phasefn), dem Dispersions- oder Losungs- 
mttte* una oen gegebenenfalls vorliegenden Hilfsmitteln. Als Dispersions- oder Losungsmittel kommen - neben Wasser 
als bevor zugtem Medium - auch organische Verbindungen, wie Toluol, Methanol, Ethanol oder Isopropanol in Frage. 
(0064) Da e«ne bevorzugte Ausfuhrungsform der eriindungsgema\Ben Polymerdispersion oder -I6sung im wesentli- 
chen Wass* ats Dispersions- oder Losungsmittel enth&lt, wird in vorteilhafter Weise eine entsprechende w&Brige Aus- 

45 gangspoiymeftjisperston oder -I6sung zu deren Herstellung verwendet. Wetter ist es auch moglich, wasserlosliche oder 
m Wasse* dtsperperbare Polymere/Copolymere, gegebenenfalls unter Zugabe von ublichen Hitfsstoffen. in Wasser zu 
loser bzw ru cfrspergieren. 

[0065] Copolymer e auf Basis von N-Vinyl-2-pyrrolidon (Gruppe J) und Vinylacetat (Gruppe E) werden ublicherweise 
durch Lotungspofymerisation in Ethanol oder Isopropanol hergestellt werden. Daher lassen sich in diesem Fall auch 

so entsprecnende akoholische Polymerl6sungen als Ausgangspolymer losung verwenden. 

[0066] Wetter konnen soiche Copolymere oder auch Homopolymere des N-Vinyl-2-pyrrolidons, diese Copoly- 
mer e/Homopolymere konnen als Pulver kommerziell z.B. unter dem Markennamen Koilidon® (BASF Aktiengesell-. 
schafi) bezooen werden. in Wasser geldst oder dispergiert werden, urn eine waBrige anstelle einer alkoholischen 
Ausoano^po*yrnerdispersion Oder -losung zu erhalten. 

55 [0067] Matutlich kann man auch Mischungen von erf indungsgemaBen Polymerdispersionen oder -losungen herstel- 
len. wobei sowohl Dispersionen untereinander, Losungen untereinander als auch Dispersionen m'rt Losungen gemischt 
werden konnen. Hierbei laBt sich eine mogliche Unvertraglichkert der Dispersionen/Losungen untereinander bzw. mit- 
einander durch errfache Vorversuche feststellen bzw. solch eine Unvertraglichkeit ist dem Fachmann oftmals bekannt. 
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Des weiteren konnen besagte Stabilisatoren auch entsprechenden Mischungen von Ausgangspolymerdispersionen 
und/oder -Ibsungen zugegeben werden. 

[0068] Die erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder Polymerlosungen sowie die erfindungsgemaBen Polymer- 
praparationen enthalten die Stabilisatoren ublicherweise in einem Anteil, bezogen auf die dispersionsmittel- bzw. 
5 losungsmittelfreie Gesamtmenge aus Polymer und Stabilisatoren, von 0,01 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 30 
Gew.-%. 

[0069] Werden erfindungsgemaBe Polymerdispersionen zu erfindungsgemaBen Polymerpraparationen aufgearbei- 
tet, so ist es von Vorteil, wenn hierbei die Glastemperatur T G des Polymers bzw., bei Vorliegen mehrerer polymerer 
Phasen, des Polymers mit der.niedrigsten T G nicht uberschritten wird. Die SolchermaBen erhaltenen Praparationen 

w weisen dann Primarteilchen auf, welche ahnliche Abmessungen wie die Primarteilchen der Ausgangspolymerdisper- 
sion besitzen. Geht man von Dispersionen aus, wetche PrimarteilchengroBen von typischerweise 20 bis 5000 nm besit- 
zen, so erhalt man Praparationen, welche je nach Aufarbeitung groBere Agglomerate besitzen konnen. Die 
Primarteilchen dieser Agglomerate besitzen jedoch zu den Polymerteilchen der (Ausgangs-) Dispersionen vergleich- 
bare Dimensionen. Hier kann man beipielsweise mit einer deutlich homogeneren Verteilung solcher Praparationen, z.B. 

75 bei der Einarbeitung in Kunststoffe, rechnen. 

[0070] Im Hinblick auf die Bereitsteliung von staubarmen oder gar staubfreien Praparationen ist die Bildung solcher 
Agglomerate ublicherweise sogar erwunscht. 

[0071] Wird zur Herstellung von erfindungsgemaBen Polymerpraparationen von erfindungsgemaBen Polymerlosun- 
gen ausgegangen, so lassen sich uber die PrimarteilchengroBen naturgemaB wenig Aussagen treffen. Von Vorteil ist 
20 jedoch auch hier eine entsprechende Aufarbeitung unterhalb der entsprechenden T G . Werden solche Losungen durch 
Spruhtrocknung vom Dispersionsmittel befreit, so ist dem Fachmann eine Abschatzung der TeilchengroBen aus Para- 
metern, wie z.B. der Konzentration an Trockenmasse in der Losung in Verbindung mit der TropfchengroBenverteilung 
beim Verspruhen, in der Regel moglich. 

[0072] Im Rahmen der Erfindung wird weiter die Verwendung der erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder 
25 Polymerlosungen oder der erfindungsgemaBen Polymerpraparationen zum Schutz von organischem Material gegen 
die schadigende Einwirkung von Licht, Hitze und/oder Oxidation beansprucht. 

[0073] Weiter wird die Verwendung der erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder -losungen oder Polymerpra- 
parationen zum Schutz von pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten gegen die schadigende Einwirkung von 
Licht, Hitze und/oder Oxidation beansprucht. Die erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Praparationen 

30 werden den kosmetischen oder pharmazeutischen Produkten entweder direkt zugegeben, z.B. im Falle von Cremes, 
Salben oder Pasten, oder dienen, beispielsweise bei Tabletten oder Dragees, der Aufbringung einer schutzenden 
Umhullung. In tetzterem Fall wird man ublicherweise von solchen Dispersionen, Losungen oder Praparationen ausge- 
hen, in welchen die darin enthaltenen Polymere relativ niedrige Glastemperaturen besitzen. Hierdurch ist eine scho- 
nende Umhullung nach den ublichen Verfahren moglich. Vorzugsweise sind in den erfindungsgemaBen Dispersionen, 

35 Losungen oder Praparationen Stabilisatoren aus den Gruppen d und u zugegeben. 

[0074] Weiter wird die Verwendung der erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder -losungen oder Praparationen 
als Lichtschutzmittel in kosmetischen Praparationen beansprucht. Solche Praparationen liegen ublicherweise in creme- 
artiger Konsistenz (z.B. Sonnencreme) oder milchartiger Konsistenz (z.B. Sonnenmilch) vor und dienen dem Schutz 
von lebendem organischem Material, wie z.B. der Haut von Menschen oder im speziellen Fall auch von Tieren gegen 

40 Sonneneinstrahlung. Je nach gewunschter Konsistenz kann daher die Zugabe von erfindungsgemaBen Polymerdisper- 
sionen Oder -losungen, beispielsweise bei einer gewunschten milchartigen Konsistenz, oder die Zugabe von 
erfindungsgemaBen Polymerpraparationen, beispielsweise bei einer gewunschten cremeartigen Konsistenz, vorteilhaft 
sein. Weiter kann es vorteilhaft sein, solche erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Praparationen zu ver- 
wenden, welche Polymere enthalten, deren Glastemperaturen so gewahlt sind, daB beispielsweise auf der lebenden 

45 Haut eine Verf ilmung der Polymere stattfindet. Dies kann zu einer besseren Haftung des Lichtschutzmittels bzw. der 
kosmetischen Preparation, welche ein solches Uchtschutzmittel enthalt, fuhren. Vorzugsweise enthalten solche als 
Lichtschutzmittel zu verwendenden erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Praparationen Stabilisatoren 
aus den Gruppen d, i, n, q, s, t, u und x. 

[0075] Weiter wird die Verwendung der erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder -losungen oder Polymerpra- 
so parationen als Zusatz zu Klebstoffen oder als Klebstoff beansprucht. Vor allem in letzterem Fall ist natCirlich ein Augen- 
merk auf die darin enthaltenen Polymere und ihre entsprechenden Glastemperaturen T Q von Bedeutung. Da die 
Verarbeitungstemperatur eines solchen Klebstoffs von der jeweiligen konkreten Anwendung abhangt, ist auch die Aus- 
wahl von Polymeren geeigneter T G von dieser Anwendung und der benotigten Verarbeitungstemperatur abhangig. 
Diese Auswahl ist durch den Fachmann ublicherweise leicht zu bewerkstelligen. Als Zusatz zu Klebstoffen oder als 
55 Klebstoff zu verwendenden erfindungsgemaBen Dispersionen, LGsungen oder Praparationen kSnnen Stabilisatoren 
aus alien Gruppen enthalten. 

[0076] Weiter werden die erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder -Idsungen oder Polymerpraparationen als 
Zusatz zu Kaschiermitteln verwendet oder sie kSnnen auch selbst als kaschiermittel Verwendung finden. Hinsichtlich 
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der Auswahl geeigneter Polymere mit fur diese Verwendung geeignetem Eigenschaftsprofil gilt sinngemaB das bereits 
oben bei der Verwendung als Zusatz zu Klebstoffen Oder als Kiebstoff Gesagte. Solche Kaschiermittel dienen zum Ver- 
binden gleicher Oder unterschiedlicher Substrate. 

[0077] Als Substrate eignen sich z.B. Poiymerfolien aus Polyethylen, orientiertem Polypropylen, Polyamid, Polyethy- 
s lenterephthalat, Poiyacetat, Zeilgias etc, Oder auch Papier oder Metallfolien, z.B. aus Aluminium. 

[0078] Die Poiymerfolien konnen miteinander (Verbundfolienkaschierung) oder transparente Poiymerfolien mit Papier 
(Glanzfoiienkaschierung) sowie Poiymerfolien b2w. Papier mit Metallfolien, z.B. Aluminiumfolien, verklebt werden. 
[0079] Die erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Praparationen konnen auch fur die Herstellung von 
Verbundglas Verwendung finden. Sie dienen hier ebenfalls entweder als Zusatz in den entsprechenden polymeren Zwi- 
10 schenschichten oder bilden selbst diese polymeren Zwischenschichten, welche den Zusammenhalt der einzelnen 
Scheiben im Verbundglas gewahrleisten. Solche als Zusatz zu Kaschiermitteln oder als Kaschiermittel zu verwenden- 
den erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Praparationen konnen Stabilisatoren aus alien Gruppen enthal- 
ten. 

[0080] Weiter wird die Verwendung der erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder -losungen oder Polymerpra- 
15 parationen als Zusatz zu Haftvermittlern oder als Haftvermittler beansprucht Als Haftvermittler sollen in weiterem 
Sinne auch Haftmittel verstanden werden, welche z.B. zur Verbesserung der Haftfestigkeit von Anstrichmitteln im Tief- 
und Hochbau Anwendung finden. So konnen die erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Praparationen als 
Zusatz oder per se, und dann vorzugsweise als Dispersion oder Losung, zur Grundierung fur AuBenanstriche Verwen- 
dung finden, da hier vor allem die Langzeitbestandigkeit gegen die Einwirkung von Licht, Hitze und/oder Oxidation von 
20 Bedeutung ist, um ein Haften des Anstrichmittels auf dem jeweiligen Untergrund zu gewahrleisten. 

[0081] Ist eine Filmbildung der erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Praparationen mit den ubrigen 
Komponentendes Haftverm'rttiers (im Falle der Zugabe als Zusatz) gewunscht oder sollen solche Dispersionen, Losun- 
gen oder Praparationen per se als Haftvermittler verwendet werden, so ist, wie bereits oben angesprochen, eine Aus- 
wahl der darin enthaltenen Polymeren im Hinblick auf deren fur die Anwendung geeignete T G vorzunehmen. 
25 [0082] Solche als Zusatz zu Haftvermittlern oder als Haftvermittler zu verwendenden erfindungsgemaBen Dispersio- 
nen, Losungen oder Praparationen konnen Stabilisatoren aus alien Gruppen enthalten. 

[0083] Weiter wird die Verwendung der erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder Polymerlosungen oder Poly- 
merpraparationen zum Schutz von Polymerdispersionen, Anstrichmitteln oder Lacken gegen die schadigende Einwir- 
kung von Licht, Hitze und/oder Oxidation beansprucht. Je nach Zusammensetzung der Anstrichmittel oder Lacke 

30 kommen dabei entweder Dispersionen/Lbsungen oder Praparationen in Frage. Letztere werden vorzugsweise in kon- 
ventionellen, Losungsmrttel-basierenden Systemen, erstere vorzugsweise in Wasserbasis-Systemen verwendet, wobei 
hier naturlich auch Praparationen zugegeben werden konnen. Im Falle der zu stabilisierenden Polymerdispersionen 
wird man ublicherweise erfindungsgemaBe Dispersionen, Losungen oder Praparationen zugeben, welche Polymere 
gleichen oder zumindest chemisch ahnlichen Aufbau enthalten. Hierdurch kann man eine ansonsten mGglicherweise 

35 auftretende Unvertraglichkert (z.B. Koagulation oder Polymerdispersion) in der Reg el vermeiden. Auch hier sei, wie 
bereits oben schon mehrfach angedeutet, auf die Rolle der Glastemperatur bei der Auswahl geeigneter Polymerer, wel- 
che in den erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Praparationen enthalten sind, hingewiesen. Entspre- 
chend der Anwendung der Polymerdispersionen, Anstrichmittel oder Lacke und des damit verbundenen relevanten 
Temperaturen ist dem Fachmann die Auswahl geeigneter erfindungsgemaBer Dispersionen, Losungen oder Prapara- 

40 tionen in der Regel ohne groBen Aufwand moglich. Solche zum Schutz von Polymerdispersionen, Anstrichmitteln oder 
Lacken gegen die schadigende Einwirkung von Licht, Hitze und/oder Oxidation zu verwendenden erfindungsgemaBen 
Dispersionen, LOsungen oder Praparationen konnen Stabilisatoren aus alien Gruppen enthalten. 
[0084] Weiter wird die Verwendung der erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder -losungen oder Praparationen 
als Zusatz zu Beschichtungsmitteln oder als Beschichtungsmittel fur Substrate zum Schutz solcher Substrate gegen 

45 die schadigende Einwirkung von Ucht, Hitze und/oder Oxidation beansprucht. Als Substrate kommen dabei beispiels- 
weise in Frage Papier, Kunststoff(-folien), Leder, Metalf(-folien), Holz usw. Das Beschichtungsmittel. welches die 
erfindungsgemaBen Dispersionen, Ldsungen oder Praparationen als Zusatz enthalt, oder aus diesen besteht, laBt sich 
dabei zur endgultigen Beschichtung verwenden oder als "Zwischenschicht" auf das Substrat auftragen. In letzterem 
Fall kann dem Beschichtungsmittel zusatzlich die Wirkung eines Haftvermittlers und/oder Kaschiermittels zukommen. 

so Solche als Zusatz zu Beschichtungsmitteln oder als Beschichtungsmittel fur Substrate zu verwendenden erfindungs- 
gemaBen Dispersionen. Losungen oder Praparationen kdnnen Stabilisatoren aus alien Gruppen enthalten. 
[0085] Weiter wird die Verwendung der erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder -losungen oder Polymerpra- 
parationen zum Schutz von Kunststoffen gegen die schadigende Einwirkung von Licht, Hitze und/oder Oxidation bean- 
sprucht. Da Kunststoffe in der Regel als Granulate zur Verfugung stehen, werden vorzugsweise erfindungsgemaBe 

55 Praparationen (vor der Verarbeitung) dem Kunststoff zugegeben. Im Einzelfall k6nnen jedoch auch erfindungsgemaBe 
Dispersionen oder Lrjsungen Verwendung finden. Hierbei ist es jedoch sinnvoll, eine Vortrocknung, beispielsweise in 
einem beheizten und mit Ruhrvorrichtung ausgestattetem Kessel, der Weiterverarbeitung, beispielsweise durch 
Extrusion, vorzuschalten, da es sonst zu unerwunschter Blasenbildung durch verdampfendes Dispersions- bzw. 
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Losungsmittel kommen kann. Weiter kanndie Verwendung von erfindungsgemaBen Dispersionen oder Losungen von 
Vorteil sein, wenn der zu verarbeitende Kunststoff in feinteiliger Form, z.B. als Pulver, vorliegt. Hier kann, durch das vor- 
liegende Dispersions- Oder Losungsmittel, eine staubarme Oder staubfreie Mischung resultieren, die - gegebenenfalls 
nach Vortrocknung - weiterverarbeitet werden kann. 

5 [0086] Zur Einarbeitung der erfindungsgemaBen Polymerpraparationen in den gewunschten Kunststoff mittels hierfur 
QNicher Aggregate, wie z.B. Extrudern, kann man in der Weise vorgehen, daB diese Einarbeitung anfangs bei Tempe- 
raturen unterhalb und anschlieBend bei Temperaturen oberhalb der T G der jeweils verwendeten Polymerpraparation 
Oder, im Falle von Praparationen, welche mehrere polymere Phasen enthalten, anfangs unterhalb der niedrigsten T G 
und anschlieBend oberhalb der hochsten T G eriolgt. Durch diese Vorgehensweise werden anfangs die Primarteil- 

io chen/Agglomerate der Polymerpraparation gleichmaBig im Kunststoff dispergiert und anschlieBend diese erweich- 
ten/erschmolzenen Primarteilchen/ Agglomerate im mikroskopischen MaBstab mit dem Kunststotf vermischt. Solche 
zum Schutz von Kunststoff en gegen die schadigende Einwirkung von Licht, Hitze und/oder Oxidation zu verwendenden 
erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Praparationen konnen Stabilisatoren aus alien Gruppen enthalten. 
[0087] Wetter werden erfindungsgemaB beansprucht Polymerfolien, welche durch Verfilmung von erfindungs- 

15 gemaBen Polymer dispersionen oder -losungen oder Polymerpraparationen erhaltlich sind. Die Herstellung von Folien 
aus ublichen Dispeisionen, Losungen oder Polymerpulvern ist dem Fachmann bekannt und laBt sich sinngemaB auf 
die Herstellung von Folien aus den erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Praparationen ubertragen. 
Angemerkt set nur. daB die Temperaturen fur die Filmbildung im Hinblick auf die Glastemperaturen der in den 
erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Polymerpraparationen enthaltenen Polymere gewahlt werden mus- 

20 sen. Hieratrf wurde s<nngema8 bereits weiter oben wiederholt hingewiesen. 

[0088] Die erfindungsgemaBen Polymerfolien konnen als Foiien per se, beispielsweise fur landwirtschaftliche Anwen- 
dungen (AbdecMoften fur Pflanzen, Gewachshausfolien etc.), aber auch als Deckschichten fur Substrate oder als 
Schichten innerhaft) eines Verbundes von Schichten eingesetzt werden. SolchermaBen verwendet konnen diese Poly- 
merfolien zum Schutz von Substraten, wie z.B. Holz, Papier, Karton, Leder, Metall(-folien) oder Kunststoff (-folien), 

25 sowohl als Deckschichten als auch als Zwischenschichten innerhalb eines Schichtverbundes, welcher auf solche Sub- 
strate auf gebracht wird. dienen. Die Verbindung der erfindungsgemaBen Polymerfolien mit den Substraten bzw. mit den 
benachbarten Schichten innerhalb eines Schichtverbundes erfolgt dabei durch ubliche Methoden des HeiBklebens. 
Kascrue* ens. Ver Webens etc. Hierbei konnen als Klebstoffe oder als Zusatze zu Klebstoffen und/oder als Kaschiermittel 
oder Zusatze zu Kaschiermitteln wiederum erfindungsgemaBe Dispersionen, Losungen oder Praparationen zur Ver- 

30 wendung kommen Je nach Verwendungszweck wird man geeignete Stabilisatoren aus den jeweiligen Gruppen aus- 
wahlen Sind sotche erfindungsgemaBen Polymerfolien Einwirkungen von Licht und Luft ausgesetzt, so bieten sich 
KomtHnationert von Licht- und Oxidattonsstabilisatoren an. Sollen solche Folien lediglich als Sperrschichten gegen 
unerwunsctne Ditluson von Luftsauerstoff dienen, beispielsweise innerhalb eines Verbundmaterials fur die Verpackun- 
gen von Lebertsmitiein. so ist in der Regel die Anwesenheit eines Oxidationsstabilisators oder einer Kombination sol- 

35 cher Staotbsatc* en ausreichend. 

[0089] ErfindungsgemaB werden weiter beansprucht beschichtete Gegenstande, welche unter Verwendung von 
erfindungsgemaBen PoJymerdispersionen oder -losungen, Polymerpraparationen, Polymerfolien erhaltlich sind. 
[0090] Sotecn o>e erfindungsgemaBen Polymerdispersionen oder Polymerlosungen oder Polymerpraparationen nicht 
per se afe Kiebstarte. Kaschiermittel, Haftvermittler oder Beschichtungsmittel verwendet sondern diesen zugesetzt wer- 

40 den, sind s>e uoicfierweise in Mengen von 0,01 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise von 0,02 bis 4 Gew.-% zugegeben. Die 
Gew -%-Angaben beziehen sich hierbei im Falle der Dispersionen oder Losungen auf deren entsprechende Trocken- 
massen. m Faae der Praparationen auf deren Massen selbst, im VerhSltnis zur Summe dieser Trockenmassen und der 
TrocKenmaise de* Ktebstoffe, Kaschiermittel, Haftvermittler oder Beschichtungsmittel. 

[0091] Die Zugabe der erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Praparationen zu organischem Material, 
45 pharrnazeutiscfYen oder kosmetischen Produkten, als Lichtschutzmittel zu kosmetischen Praparationen, zu Polymerdi- 
spersionen. Anstrictimitteln oder Lacken sowie zu Kunststoff en erfolgt ebenfalls in den bereits genannten Konzentratio- 
nen. d h utiicberwetse in Mengen von 0,01 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise von 0,02 bis 4 Gew.-%. Auch diese beziehen 
sich wiederum aut die Trockenmassen. 

[0092] Df# Dtsper&ionen, Losungen und Praparationen konnen den besagten Materialien zu einem beliebigen Zeit- 
so punkt zugegeben werden. Sollen die Materialien selbst gegen schadigende Einwirkungen geschutzt werden, mussen 
die erfndungsgemafcen Dispersionen, LSsungen oder Praparationen hinsichtlich der in ihnen enthaltenen Stabilisato- 
ren da r auf abgesttmmt sein, Konnen Schadigungen der besagten Materialien durch Licht, Hitze und/oder Oxidation 
wahrend deren Herstellung oder Aufarbeitung auftreten oder mussen diese Schadigungen zumindest befurchtet wer- 
den. so kann d»e Zugabe bereits vor und/oder wahrend der Herstellung oder Aufarbeitung geschehen. Sollen die 
55 besagten Materialien als Endprodukte oder Aufarbeitungsprodukte gegen Licht, Hitze und/oder Oxidation geschutzt 
werden, so ist n der Regel die Zugabe der erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Praparationen im 
AnschluB an die Herstellung oder Aufarbeitung ausreichend. 

[0093] Den besagten Materialien konnen neben den erfindungsgemaBen Dispersionen, Losungen oder Praparatio- 
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nen gegebenenfalls noch weitere Zusatze, wie z.B. Metaildesaktivatoren, antistatische Mittel, flammhemmende Mittel, 
Pigmerrte und Fullstoffe zugegeben werden. 

Beispiele 

5 

Beispiei 1 : 

[0094] Zu 100 g einer 50%igen wassrigen Dispersion eines Copolymeren aus Styrol. Acrylnitril und Acrylsaure (81 ,4 
: 14,1 : 4,5 Massenprozent; Styrofan® 120 DE, BASF AG Ludwigshafen) laBt man bei Raumtemperatur eine Losung 
w von 5 g D,L-a-Tocopherol in 20 ml Methanol zulaufen und ruhrt die Mischung 1 Std. bei Raumtemperatur nach. Die 
Probe wird bei 70°C im Vakuum getrocknet und anschlieBend gemahlen. 
[0095] Man erhalt 55 g eines rieselfahigen Pulvers. 

Beispiei 2: 

15 

[0096] Zu 50 g einer 50%igen wassrigen Dispersion eines Copolymeren aus Styrol, Acrylnitril und Acrylsaure (81 ,4 ; 
14,1 : 4,5 Massenprozent; Styrofan 120 DE, BASF AG Ludwigshafen) laBt man bei Raumtemperatur eine Losung von 
5 g D,L-a-Tocopherol in 20 ml Methanol zulaufen und ruhrt die Mischung 1 Std. bei Raumtemperatur nach. Die Probe 
wird bei 70° C im Vakuum getrocknet und anschlieBend gemahlen. 
20 [0097] Man erhalt 30 g eines rieselfahigen Pulvers. 

Beispiei 3: 

[0098] Zu 100 g einer 50%igen wassrigen Dispersion eines Copolymeren aus Styrol, Acrylnitril und Acrylsaure (81 ,4 
25 : 14,1 : 4,5 Massenprozent; Styrofan 120 DE, BASF AG Ludwigshafen) laBt man bei Raumtemperatur 5 g D,L-a-Toco- 
pherol zulaufen und ruhrt die Mischung 1 Std. bei Raumtemperatur nach. Die Probe wird bei 70°C im Vakuum getrock- 
net und anschlieBend gemahlen. 
[0099] Man erhalt 55 g eines rieselfahigen Pulvers. 

30 Beispiei 4: 

[0100] Zu 100 g einer 50%igen wassrigen Dispersion eines Copolymeren aus Styrol, Acrylnitril und Acrylsaure (81 ,4 
: 14,1 ; 4,5 Massenprozent; Styrofan 120 DE, BASF AG Ludwigshafen) laBt man bei Raumtemperatur 5 g D,L-a-Toco- 
pherol zulaufen und ruhrt die Mischung 1 Std. bei Raumtemperatur nach. Die Probe wird bei -10°C gefrostet und 20 h 
35 im Get riertrockner (Geratetyp Lyovac GT2 der Fa. Leyboid/Heraeus) bei Raumtemperatur getrocknet. 
[0101] Man erhalt 55 g eines rieselfahigen Pulvers. 

Beispiei 5: 

40 [0102] Zu 800 g einer 50%igen wassrigen Dispersion eines Copolymeren aus Styrol, Acrylnitril und Acrylsaure (81 ,4 
: 14,1 : 4,5 Massenprozent; Styrofan 120 DE, BASF AG Ludwigshafen) laBt man bei Raumtemperatur 80 g D,L-a-Toco- 
pherol zulaufen und ruhrt die Mischung 1 Std. bei Raumtemperatur nach. Die Probe wird spruhgetrocknet, N 2 -Ein- 
gangstemperatur 120°C, N 2 -Ausgangstemperatur 70° C. 
[0103] Man erhalt 420 g eines rieselfahigen Pulvers. 

45 

Beispiei 6: 

[0104] Es wird analog zu Beispiei 5 verfahren. Anstelle von D,L-a-Tocopherol wird eine Mischung aus D,L-a -Tocophe- 
rol und Tris(4-nonylphenyl)phosphit verwendet. Man erhalt 400 g eines rieselfahigen Pulvers. 

50 

Beispiei 7: 

[0105] Zu 35 g einer 37,5 %igen wassrigen Dispersion eines Copolymeren aus Styrol, Acrylnitril und Acrylsaure (81 .4 
: 14,1 : 4.5 Massenprozent; Styrofan 120 DE, BASF AG Ludwigshafen) laBt man bei Raumtemperatur eine LOsung von 
55 2,5 g Polymethyipropyl-3-oxy-[4-(2.2 ( 6 ( 6*tetramethyl)-piper»dinyl]siloxan (Uvasil® 299, Fa. Great Lakes) zulaufen und 
ruhrt die Mischung 1 Std. bei Raumtemperatur nach. Die Probe wird bei Raumtemperatur im Vakuum getrocknet und 
anschlieDend gemahlen. Man erhalt 15 g eines rieselfahigen Pulvers. 
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Beispiel 8: 

[0106] Zu 25 g einer 50 %igen wassrigen Dispersion eines Cppolymeren aus Styrol, Acrylnitril und Acrylsaure (81 ,4 
: 14,1 : 4,5 Massenprozent; Styrofan 120 DE, BASF AG Ludwigshafen) laBt man bei Raumtemperatur 2,5 g eines Poly- 
meren aus Dimethylsuccinat und 2-[4-Hydroxy-2 l 2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl]-ethanol (dieses Polymer ist kommerzi- 
ell als Tinuvin® 622 von der Fa. Ciba Geigy erhaltlich) in 5 ml Methanol gelost zulaufen und ruhrt die Mischung 1 Std. 
bei Raumtemperatur nach. Die Probe wird bei Raumtemperatur im Vakuum getrocknet und anschlieBend gemahien. 
Man erhalt 15 g eines rieselfahigen Pulvers. 

Beispiel 9: 

[0107] Zu 25 g einer 50 %igen wassrigen Dispersion eines Copolymeren aus Styrol, Acrylnitril und Acrylsaure (81 ,4 
: 14,1 : 4,5 Massenprozent; Styrofan 120 DE, BASF AG Ludwigshafen) laBt man bei Raumtemperatur 2,5 g 
Bis(1 ,2,2 t 6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-sebacat (kommerziell als Tinuvin® 292 von der Fa. Ciba Geigy erhaltlich) 
zulaufen und ruhrt die Mischung 1 Std. bei Raumtemperatur nach. Die Probe wird bei Raumtemperatur im Vakuum 
getrocknet und anschlieBend gemahien. Man erhalt 15 g eines rieselfahigen Pulvers. 

Beispiel 10: 

[0108] Zu 50 g einer 50%igen wassrigen Dispersion eines Copolymeren aus Styrol, Methylmethacrylat, n-Butylacrylat 
und Acrylsaure (50 : 29 : 19 : 2 Massenprozent; Acronal® 3483, BASF AG Ludwigshafen) laBt man bei Raumtempera- 
tur 5 g D.L-a- Tocopherol zulaufen und ruhrt die Mischung 1 Std. bei Raumtemperatur nach. Die Probe wird bei -10°C 
gefrostet und 20 h im Gefriertrockner bei Raumtemperatur getrocknet. 
[0109] Man erhalt 30 g eines rieselfahigen Pulvers. 

Beispiel 11: 

[0110] Zu 50 g einer 50%igen wassrigen Dispersion eines Copolymeren aus Methylmethacrylat, n-Butylacrylat und 
Acrylsaure (60 : 30 : 10 Massenprozent; Acronal® 969, BASF AG Ludwigshafen) laBt man bei Raumtemperatur 5 g 
D,L-a-Tocopherol zulaufen und ruhrt die Mischung 1 Std. bei Raumtemperatur nach. Die Probe wird bei -10°C gefrostet 
und 20 h im Gefriertrockner bei Raumtemperatur getrocknet. 
[01 11 ] Man erhalt 30 g eines rieselfahigen Pulvers. 

Beispiel 12: 

[0112] Zu 50 g einer 50%igen wassrigen Dispersion eines Copolymeren aus Styrol, Acrylnitril und Acrylsaure (81,4 : 
14,1 : 4,5 Massenprozent; Styrofan 120 DE, BASF AG Ludwigshafen) laBt man bei Raumtemperatur eine Ldsung von 
5 g Ethyl-2-cyano-3,3-diphenyl-acrylat in 20 ml Methanol zulaufen und ruhrt die Mischung 1 Std. bei Raumtemperatur 
nach. Die Probe wird bei 70°C im Vakuum getrocknet und anschlieBend gemahien. Man erhalt 30 g eines rieselfahigen 
Pulvers. 

Beispiel 13: 

[01 13] Zu 50 g einer 50%igen wassrigen Dispersion eines Copolymeren aus Styrol, Acrylnitril und Acrylsaure (81 ,4 : 
14,1 : 4,5 Massenprozent; Styrofan 120 DE, BASF AG Ludwigshafen) laBt man bei Raumtemperatur 5 g 2-Ethylhexyl- 
2-cyano-3,3-diphenylacrylat zulaufen und ruhrt die Mischung 1 Std. bei Raumtemperatur nach. Die Probe wird bei 70°C 
im Vakuum getrocknet und anschlieBend gemahien. 
[0114] Man erhalt 30 g eines rieselfahigen Pulvers. 

Patentanspruche 

1. Polymerdispersionen oder Polymerlosungen, enthaltend mindestens eine polymere Phase, welche einen oder 
mehrere Stabilisatoren, geeignet zum Schutz von organischem Material gegen die schadigende Einwirkung von 
Ucht. Hitze und/oder Oxidation, enthatten. 

2. Polymerdispersionen oder Polymerlosungen nach Anspruch 1 , welche im wesentlichen Wasser als Dispersions- 
mittel Oder Losungsmittel enthalt. 
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Polymerdispersionen oder Polymerlosungen nach Anspruch 1 oder 2. welche einen oder mehrere Stabilisatoren 
ausgewahlt aus den Gruppen 



a) alkylierte Monophenole, 

b) Alkylthiornethylphenole, 

c) Hydrochinone und alkylierte Hydrochinone, 

d) Tocopherol e, 

e) hydroxy lierte Diphenyithioether, 

f) Alkylidenbisphenole, 

g) O-, N- und S-Benzylverbindungen, 

h) aromatische Hydroxybenzyiverbindungen, 

i) Triazinverbindungen, 
j) Benzylphosphonate, 
k) Acylaminophenole, 

I) Ester der p(3.5-Di-tert.-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionsaure, p-(5-Tert.-butyl-4-hydroxy3-methylphenyl)-pro- 
pionsaure, p-(3,5-Dicydohexyl-4-hydroxyphenyl)-propionsaure und 3,5-Di-tert.-butyl-4-hydroxyphenyl-essig- 
saure, 

m) Amide der p-(3,5-Di-tert. -butyl -4-hydroxyphenyl)-propionsaure, 

n) Ascorbinsaure und deren Derivate. 

o) Antioxidantien auf Basis von Aminverbindungen, 

p) Phosphite und Phosphonite, 

q) 2-(2'-Hydroxyphenyl)-benzotriazoIe, 

r) schwefelhaltige Peroxkjf anger bzw. schwefelhaltige Antioxidantien 
s) 2-Hydroxybenzophenone, 

t) Ester der unsubstituierten und substituierten Benzoesaure. 
u) Acrylate. 

v) sterisch gehinderte Amine, 
w) Oxamide und 

x) 2-(2-Hydroxypheny|)-1 ,3,5-triazine 
enthalten. 



Polymerdispersionen oder Polymerlosungen nach den Anspruchen 1 bis 3, enthaltend mindestens eine polymere 
Phase, welche durch radikalische Polymerisation von einem oder mehreren ethylenisch ungesattigten Monomeren 
erhaltlich ist 



Polymerdispersionen oder Polymerlosungen nach Anspruch 4, enthaltend mindestens eine polymere Phase, wel- 
che durch radikalische Polymerisation von einem oder mehreren ethylenisch ungesattigten Monomeren, ausge- 
wahlt aus den Gruppen 



A) C 2 -C 8 -Alkene und deren Halogenide, 

B) C 4 -C 8 -Alkadiene und deren Halogenide, 

C) C 3 -C 8 -Alkensauren und C3-C 8 -Alkensaure-C r C2o-al kylester, 

D) Vinylaikyiether mit Ci^rj-Alkylresten, 

E) Vinylester von G-j-Cj^o'Carbonsciuren, 

F) C 8 -C 2 o-Vinylaromaten, 

G) C/'C^-Vinyf-N-Heteroaromaten, 

H) C3-C 8 -Alkensaurenitrile, 

I) C 3 -C 8 -Alkensaureamide und 
J) Verbindungen der Formel 
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worin bedeuten 



Ft 1 , R 2 , R 3 , R 4 , R 5 unabhangig voneinander Wasserstoff Oder C r C 8 -Alky!, in welchem bis zu drei nicht 
benachbarte C-Atome durch N, NH Oder N(C r C 4 -Alkyl) und/oder bis zu drei nicht 
benachbarte CH 2 -Gruppen durch Carbonylgruppen ersetzt sein konnen, mit der MaB- 
gabe, da(3 mindestens einer der Reste R 4 Oder R 5 verschieden von Wasserstoff ist, Oder 



R 1 , R 2 , R 3 haben die vorher genannte Bedeutung und R 4 und R 5 bilden zusammen eine ungesat- 

tigte Oder gesattigte C 3 -, C 4 -, C 5 - Oder C 6 -Alkylenbrucke, in welcher bis zu zwei nicht 
benachbarte C-Atome durch N, NH oder N(C r C 4 -Alkyl) und/oder bis zu zwei nicht 
benachbarte CH 2 -Gruppen durch Carbonylgruppen ersetzt sein konnen, 

erhaltlich sind. 



6. Polymerpraparationen, welche einen oder mehrere Stabilisatoren, geeignet zum Schutz von organischem Material 
gegen die schadigende Einwirkung von Licht Hitze und/oder Oxidation, enthalten, dadurch erhaltlich, daB man das 
Dispersionsmittel oder Losungsmittel aus den Polymerdispersionen oder Polymerlosungen gemaB den Anspru- 
chen 1 bis 5 entfernt. 



7. Verfahren zur Herstellung von Polymerdispersionen oder Polymerlosungen gemaB den Anspruchen 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB man einen oder mehrere Stabilisatoren, geeignet zum Schutz von organischem 
Material gegen die schadigende Einwirkung von Licht, Hitze und/oder Oxidation, solche Stabilisatoren nicht enthal- 
tenden Polymerdispersionen oder Polymerlosungen zugibt. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Zugabe der Stabilisatoren bei einer Temperatur von 
15 bis 95°C erfolgt. 

9. Verwendung von Polymerdispersionen oder Polymerlosungen gemaB den Anspruchen 1 bis 5 oder von Polymer- 
praparationen gemaB Anspruch 6 zum Schutz von organischem Material gegen die schadigende Einwirkung von 
Ucht, Hitze und/oder Oxidation. 



10. Verwendung von Polymerdispersionen oder Polymerlosungen gemaB den Anspruchen 1 bis 5 oder von Polymer- 
praparationen gemaB Anspruch 6 zum Schutz von pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten gegen die 
schadigende Einwirkung von Licht, Hitze und/oder Oxidation. 

11. Verwendung von Polymerdispersionen oder Polymerlosungen gemaB den Anspruchen 1 bis 5 oder einer Polymer- 
praparation gemaB Anspruch 6 als Lichtschutzmittel in kosmetischen Praparationen. 

12. Verwendung von Polymerdispersionen oder Polymerlosungen gemaB den Anspruchen 1 bis 5 oder einer Polymer- 
praparation gemaB Anspruch 6 als Zusatz zu Klebstoffen oder als Klebstoff. 

13. Verwendung von Polymerdispersionen oder Polymerlosungen gemaB den Anspruchen 1 bis 5 oder von Polymer- 
praparationen gemaB Anspruch 6 als Zusatz zu Kaschiermitteln oder als Kaschiermittel. 

14. Verwendung von Polymerdispersionen oder Polymerlosungen gemaB den Anspruchen 1 bis 5 oder von Polymer- 
praparationen gemaB Anspruch 6 als Zusatz zu Haftvermittlern oder als Haftvermittler. 

15. Verwendung von Polymerdispersionen oder Polymerlosungen gemaB den Anspruchen 1 bis 5 oder von Polymer- 
praparationen gemaB Anspruch 6 zum Schutz von Polymerdispersionen, Anstrichmitteln oder Lacken gegen die 
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schadigende Einwirkung von Licht, Hitze und/oder Oxidation. 

16. Verwendung von Polymerdispersionen oder Polymerlosungen gemaB den Anspruchen 1 bis 5 Oder von Polymer- 
praparationen gemaB Anspruch 6 als Zusatz zu Beschichtungsmitteln Oder als Beschichtungsmittel fur Substrate 
zum Schutz solcher Substrate gegen die schadigende Einwirkung von Licht. Hitze und/oder Oxidation. 

17. Verwendung von Polymerdispersionen oder Polymerlosungen gemaB den Anspruchen 1 bis 5 oder von Polymer- 
praparationen gemaB Anspruch 6 zum Schutz von Kunststoffen gegen die schadigende Einwirkung von Licht, 
Hitze und/oder Oxidation. 

18. Polymerfolien, erhaltlich durch Verfilmung von Polymerdispersionen oder Polymerlosungen gemaB den Anspru- 
chen 1 bis 5 oder von Polymerpraparationen gemaB Anspruch 6. 

1 9. Beschichtete Gegenstande, erhaltlich unter Verwendung von Polymerdispersionen oder Polymerlosungen gem&B 
den Anspruchen 1 bis 5, von Polymerpraparationen gemaB Anspruch 6, oder von Polymerfolien gemaB Anspruch 
18. 
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